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polymers) and the mass ratio macTomolecular materi al/fluori nated polymer(s) ranges between 6 and 700. 



(57) Abstract: The invention concerns 
an all-solid-state electrochemical 
generator (1) comprising a negative 
electrode (4) capable of supplying 
a lithium cation, an all-solid-state 
polymer electrolyte (3) formed with 
a macro molecular material wherein 
ionised lithium salt is dissolved and a 
second positive electrode capable of 
incorporating a non-ionised species 
corresponding to said lithium cation. 
The invention is characterised in that 
the all-solid-state polymer electrolyte 
comprises one or several fluorinated 



(57) Abrege : Linvenlion concerne un generateur electrochimique tout solide (1) comprenant une electrode negative (4) apte a 
fournir un cation lithium, un electrolyte polymCrique tout solide (3) forme' d'un materi au macromoleculaire dans lequel un sel de 
Q lithium ionise" est dissout et une electrode positive apte (2) a incorporer Tespece non ionisee correspondent audit cation lithium, 
^ caracuSrise' en ce que 1' electrolyte poiymerique tout solide comprend un ou plusieurs polymere(s) fluore'(s) et que le ratio massique 
^ materiau macromoleculaire/polymere(s) fluoreXs) est compris entre 6 et 700. 
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GENERATEUR ELECTROCHIMIQUE A ELECTROLYTE POLYMERIQUE 
TOUT SOLIDE COMPRENANT DES POLYMERES FLUORES 

L'invention concerne le domaine des generateurs electrochimiques 
tout solide, ou accumulateurs au lithium, rechargeables, du type 
5 comprenant au moins une electrode negative apte a fournir un cation 
lithium, un electrolyte polymerique alcalin tout solide et une electrode 
positive apte a incorporer Tespece non ionisee correspondant audit cation 
lithium. 

L'invention concerne egalement les electrolytes polymeriques tout 
10 solide utiles, notamment, pour la realisation des generateurs 
electrochimiques selon l'invention. 

Le fonctionnement d'un accumulateur au lithium met en jeu le 
transfer! par conduction ionique, par Tintermediaire d'un electrolyte plastique 
ou liquide de cations lithium provenant de I'electrode negative ou "source" 
1 5 vers I'electrode positive ou "putts" pour I'espece non ionisee correspondant 
au cation lithium. 

Dans le cas des accumulateurs rechargeables dits secondaires, on 
sait que ceux-ci doivent presenter lors des nombreux cycles 
charge/decharge une energie specifique quasiment constante. 
20 En pratique, un accumulateur doit pouvoir subir plus de 500 cycles 

charge/decharge sans que I'energie delivree soit diminuee de fa?on 
significative. 

Un probleme pouvant affecter la Constance de Tenergie delivree au 
cours des cycles charge/decharge reside dans le depot imparfait du lithium 

25 sur I'electrode negative au lithium. On a constate en effet que dans les 
accumulateurs au lithium, le depot de lithium lors de la recharge se produit 
de fa?on inhomogene, sous forme d'arborescences ou dendrites, qui donne 
lieu a des courts-circuits locaux. II est reconnu que ce phenomene prend 
naissance d'autant plus rapidement que la densite de courant est elevee. 

30 Ce phenomene limite la duree de vie des accumulateurs, c'est-a-dire le 
nombre de cycles charge/decharge. 

^utilisation d'un electrolyte polymerique pallie en partie a ce 
probleme. 
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Deux technologies sont actuellement utilisees : 

- la technologie tout solide ou « seche » 

- la technologie plastifiee ou gelifiee. 

L'ajout d'un plastifiant se justifie par Amelioration sensible de la 
5 conductivity ionique de la membrane electrolytique.. Un fonctionnement a la 

temperature ambiante voir inferieure devient possible. Ce qui est loin d'etre le 

cas pour la technologie tout solide. 

L'ajout d'un plastifiant necessite incorporation d'un autre polymere. En 

effet la tenue mecanique des polyethers (frequemrnent utilises dans ces 2 
10 technologies) est trop faible pour permettre une utilisation comme separateur 

lorsqu'on leur incorpore un plastifiant. Ce polymere est en generate un 

polymere fluore. Un ratio de 1 entre le polyether et le polymere fluore est un 

bon compromis entre la conductivity et la tenue mecanique (voir US 6185645). 

[^'incorporation d'une quantity trop importante de polymere fluore aura des 
15 consequences nefastes sur la conductivity puisque ce dernier est beaucoup 

moins bon que les polyethers en terme de conductivity ionique. 

Dans le cas de la technologie tout solide la tenue mecanique est 

assuree par le polyether lui-meme. Sa tenue mecanique est suffisante et ne 

necessite pas incorporation d'un autre polymere. (.'incorporation d'un 
20 polymere fluore devient meme nefaste du point de vue de la conductivity 

ionique. 

En general, de tels accumulateurs au lithium resultent de la 
lamination / assemblage de trois films minces (assemblage tricouche) : un 
film d'electrode positive contenant un materiau electro-chimiquement actif, 
25 un film d'electrolyte polymerique alcalin, notamment un polyether, et d'un 
sel de lithium, et un film d'une electrode negative a base de lithium. 

Laccumulateur est mis en circuit par un collecteur associe a 
I'electrode positive, I'electrode negative faisant elle-meme office de 
collecteur. 

30 L'epaisseur d'un tel accumulateur est de Pordre de 30 a 300 pm, 

chacun des films d'electrode ayant une epaisseur de 10 a 100 pm. II est a 
noter que I'electrolyte polymerique jouant essentiellement un role de 
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transporter de cations, son epaisseur peut etre mince, notamment 
beaucoup plus mince que les electrodes auxquelles il se trouve associe. 

Afin de limiter encore la formation de dendrites, on a propose de 
modifier la surface de Tanode de lithium par de I'acide fluorhydrique 
5 (Takehara : 8eme congres international de Nagoya 1996). Ce traitement de 
I'anode de lithium ameliore sensiblement les performances des cellules, le 
fluor modifie la couche oxydee de la surface du lithium ce qui diminue la 
reactivite du lithium vis-a-vis de I'electrolyte. 

On a egalement propose d'incorporer du C02 (Z. Takehara et al, J. 
10 Power Sources, 43/44, 3 77 (1993)). 

C'est par une voie tout a fait differente que les inventeurs ont resolu 
le probleme expose ci-dessus. 

Un des objets de la presente invention est de proposer de 
nouveaux electrolytes polymeriques tout solide permettant d'assurer de tres 
15 nombreux cycles charge/decharge a energie specifique quasiment 
constante par la diminution notamment du phenomene d'arborescence lors 
du redepot de lithium sur Telectrode negative de lithium. 

Par ailleurs, ces nouveaux electrolytes polymeriques tout solide 
sont de fabrication aisee et presentent d'excellentes proprietes mecaniques. 
20 L'invention est basee sur Tobservation que Taddition aux 

electrolytes polymeriques tout solide, en plus eventuellement des charges 
usuelles, de faibles quantites de polymeres fluores permet d'atteindre les 
resultats recherches et enumeres ci-dessus. 

^invention concerne done en premier lieu un generateur 
25 electrochimique tout solide comprenant une electrode negative apte a 
fournir un cation lithium, un electrolyte polymerique tout solide forme d'un 
materiau macromoleculaire dans lequel un sel de lithium ionise est dissout 
et une electrode positive apte a incorporer Tespece non ionisee 
correspondant audit cation lithium, caracterise en ce que I'electrolyte 
30 polymerique tout solide comprend au moins un (le cas echeant plusieurs) 
polymere(s) fluore(s) dans un ratio massique materiau 
macromoleculaire/polymere(s) fluore(s) compris entre 6 et 700. 
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En I'etat actuel de J'analyse du phenomene constate 
experimentalement il semble que les composes fluores reagissent selon 
une reaction acido-basique par la substitution des especes contenant de 
I'oxygene (oxyde, hydroxyde carbonate) et/ou de I'azote par du fluor. Les 
5 composes fluores reagissent en particulier selon cette hypothese avec 
I'hydroxyde de lithium et / ou I'oxyde de lithium. 

Les polymeres fluores peuvent etre de nature tres diverses, mais on 
cite en particulier : PVDF, PHFP, PCTFE, PTFE, PVF 2 ,PVF .... 

Bien entendu, un ou plusieurs polymeres fluores peuvent etre 

10 utilises. 

De preference Pelectrolyte polymerique alcalin comprend environ 
0,1 a 10 % en masse de polymeres fluores, de preference 0,5 a 5 % en 
masse. 

Cette gamme de valeur est suffisamment faible pour ne pas trop 
15 degrader la conductivity ionique et pas assez important pour modifier de 
maniere significative la tenue mecanique. Le ratio massique entre le 
polyether et le polymere fluore est nettement superieur a celui utilise dans la 
technologie gelifiee puisque celui ci est au minium egale a 6. 

Dans le cas de Telectrode negative, on peut avoir recourt a tout 
20 compose capable de liberer un ion de lithium, a son interface avec 
Telectrolyte polymerique, de preference une electrode de lithium. On 
pourrait egalement envisager Tutilisation d'une electrode composite et 
prevoir la presence d'un collecteur. 

L'electrode positive selon une variante preferee peut consister en 
25 un materiau composite, de preference sensiblement homogene, de la 
matiere active, d f un compose inerte a conduction electronique favorisant le 
transfert des charges electriques vers le collecteur tel que le graphite (ou le 
noir d^cethylene) et de Telectrolyte polymerique. 

En ce qui concerne Telectrode positive, on fera appel a tout 
30 compose mixte ou compose intercalaire comprenant des composes ou sels 
d f un metal de transition alcalin possedant une forte activite electronique a 
regard des metaux alcalins et susceptibles d'imposer a ceux-ci, lorsqu'ils 
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sont a I'etat ionise, un potentiel chimique faible vis-a-vis de celui qu'ils 
presentent lorsqu'ils se trouvent a I'etat metallique. 

Selon une variante avantageuse, I'electrode positive est une 
electrode composite comprenant du carbone, une matiere active a base 
5 d'un metal de transition et une matrice d'un electrolyte polymerique. 

Parmi les matieres actives, on peut citer avantageusement I'oxyde 
de vanadium, I'oxyde de manganese, I'oxyde de nickel, I'oxyde de cobalt, un 
melange de ces matieres actives. 

Les electrolytes polymeriques tout solide sont constitues d'un 
10 materiau macromoleculaire a conduction ionique, forme au moins en partie 
par une solution polymerique d'un compose ionique lithie entierement 
dissout au sein du materiau macromoleculaire polymerique plastique. De 
tels materiaux sont par exemple decrits dans le brevet europ6en n° 13 199. 
Les copolymeres derives de I'oxyde d'ethylene sont les materiaux 
1 5 macromoleculaires les plus couramment utilises et ont deja ete decrits dans 
de nombreux documents. 

Uepaisseur de Telectrolyte polymerique tout solide est 
generalement comprise entre 2 et 100 pm et de preference entre 5 et 30 
pm. 

20 En general de nombreux documents se rapportent a la preparation 

des constituants principaux de ces ensembles. 

Le document FR-A-2 616 971 decrit par exemple la preparation 
d'une electrode au lithium ou alliage lithie par laminage, tandis que les 
documents EP-A-0 285 476 et EP-A-0 357 859 decrivent la preparation 
25 d'une telle electrode par depot en phase fondue. 

Les documents FR-A-2 442 512, FR-A-2 523 769, FR-A-2 542 322, 
FR-A-2 557 735, FR-A-2 606 216 et US-A-4 6290 944 decrivent diverses 
formulations de Pelectrolyte. 

Le document FR-A-2 563 382 decrit diverses formulations de 
30 materiau de Telectrode positive a base de V205 et d'oxyde et sulfure 
metallique. 
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De preference I'electrode positive aura une epaisseur comprise 
entre 10 et 150 pm, et une proportion de matiere active comprise entre 20 
et 80 %, en masse. 

Plus precisement, tres preferentiellement I'electrode positive aura 
5 une epaisseur comprise entre 10 et 100pm, tres avantageusement entre 20 
et 100|jm et une proportion de matiere active comprise entre 25 et 65% en 
masse tres avantageusement entre 30 et 65%, voire entre 45 et 65%. 

Afin de controler de fagon encore plus efficace le phenomene 
d'arborescence, il a ete trouve de fapon inattendue qu'il etait avantageux 
10 qu'un compose antioxydant soit present dans I'electrolyte polymerique. 

Bien que cette quantite d'antioxydant puisse varier dans des 
proportions notables selon la nature du polymere utilise, on utilisera 
avantageusement une proportion de compose antioxydant comprise entre 
0,5 et 3 % par rapport a la masse de polymere. II est bien evident que cet 
15 antioxydant devra etre compatible avec ledit polymere. 

Parmi les antioxydants convenant dans le cadre de la presente 
invention, on peut citer le chimassorb® 119, commercialise par la societe 
Ciba-Geigy. On peut egalement citer les derives de quinone ou 
d'hydroquinone, les antioxydants phenoliques. 
20 Avantageusement, I'electrolyte polymerique tout solide comporte 

une proportion significative de magnesie entre 5 et 30 %, de preference 
entre 8 et 25 % en masse. 

Uinvention conceme egalement de nouveaux electrolytes 
polymeres tout solide utiles, notamment, pour la realisation de generateurs 
25 eiectrochimiques selon Tinvention, constitues d'un materiau 
macromoleculaire dans lequel un sel de lithium ionise est dissout, 
caracterise en ce que I'electrolyte polymerique comprend au moins un 
polymere fluore et le ratio massique : materiau macromoleculaire/polymeres 
fluore(s) est compris entre 6 et 700. 
30 La description ci-dessus relative au generateur electrochimique et 

concernant le materiau macromoleculaire, le compose ionique et les 
polymeres fluorees s'appliquent a I'electrolyte polymerique selon I'invention. 
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Le polymere est de preference un polyether choisi dans le groupe 
constitue par les polymeres resultant de la polymerisation de Toxyde 
d'ethylene, de I'oxyde de propylene ou d'autres oxyalkylenes. 

Le melange du polymere, du compose ionique, du ou des 
5 polymeres fluores et eventuellement la magnesie est effectue de maniere 
connue selon les techniques couramment utilisees dans le domaine des 
polymeres. Le film d'electrolyte est obtenu par extrusion, coextrusion avec 
les films d'electrode et de collecteur ou par enduction. 

Outre I'arret de la propagation des dendrites lors de la premiere 
10 recharge, on constate que cet effet se prolonge sur une longue periode. 

D'autres caracteristiques, buts et avantages de la presente 
invention apparaitront a la lecture des exemples qui vont suivre, et en 
regard du dessin annexe donne a titre d'exemple non limitatif. 
Exemple 1 

15 La figure unique est une vue schematique en coupe d'un 

generateur electrochimique. 

On a represents sur la figure unique la batterie 1 constitue par une 

electrode positive 2, un electrolyte 3 et une electrode negative au lithium 4, 

ces trois elements etant realises selon invention et un collecteur 5 associe 
20 a Telectrode positive, Telectrode negative 4 au lithium jouant le role de 

collecteur. 

L'electrode positive est une electrode composite comprenant un 
melange d'oxyde de vanadium, d'electrolyte et de noir d'acetylene, a raison 
de 12 % en volume de noir d'acetylene. 

25 L'electrolyte est constitue de 69.7 % de polyoxyde d'ethylene de 

masse moleculaire 300 000 dans lequel est mis en solution du 
trifluorosulfonylimidure de lithium en proportion telle que le rapport atomique 
oxygene/lithium soit egal a environ 20 (soit 17.6 %), de 9.8 % d'oxyde de 
magnesium, de 0.7% d'antioxydant (irganox) et de 2.2 % de copolymere 

30 PVDF/HFP. 

L'electrode positive a une capacite d^nviron 1 mAh/cm2 pour une 
epaisseur de 60 pm. 
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L'epaisseur de I'electrode negative, dont la surface est bien 
uniforme, est de 50 urn et l'epaisseur du polymere electrolyte est de 50 urn. 

Ledit generateur electrochimique apres 300 cycles charge/decharge 
n'a pas presente de variation significative de I'energie specifique. 
5 Exemple 2 

Dans cette exemple une comparaison est faite entre les 
performances de 2 generateurs. La batterie 2 est identique a la batterie 1 
citee a I'exemple 1. La batterie 3 est constitute d'une electrode positive et 
d'une electrode negative identique a celle de la batterie 2. L'electrolyte de la 

10 batterie 3 est constitue.de 71.3 % de polyoxyde d'ethylene de masse 
moleculaire 300 000 dans lequel est mis en solution du 
trifluorosulfonylimidure de lithium en proportion telle que le rapport atomique 
oxygene/lithium soit egal a environ 20 (soit 18 %), de 10 % d'oxyde de 
magnesium, de 0.7 % d'antioxydant (irganox). Son epaisseur est de 50 pm. 

15 La seule difference entre ces 2 generateurs est la presence de 

copolymere PVDF/HFP que Ton trouve dans l'electrolyte de la batterie 2. 

Ces deux batteries sont cyclees sous une densite de courant 
controlee. Le temps de charge est de 10 heures et le temps de decharge 
est de 5 heures. La densite de courant est augmentee progressivement 

20 jusqu'a atteindre la capacite maximale de la batterie ou a provoquer un 
court circuit du a la formation d'une dendrite. 

Dans le cas de la batterie 3 un court circuit apparaTt lorsque la 
densite du courant de charge depasse 0.1 mA/cm 2 . Dans le cas de la 
batterie 2 il est possible d'appliquer un courant de charge de 0.2 mA/cm 2 

25 sans provoquer de court circuit. On atteint alors la capacite maximum de la 
batterie. 

L'utilisation du polymere fluore permet done de charger la batterie 
sous des densites de courants plus importantes. 
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REVENDICATIONS 

1. Generateur electrochimique (1) tout solide comprenant une 
electrode negative (4) apte a fournir un cation lithium, un electrolyte 

5 polymerique tout solide (3) forme d'un materiau macromoleculaire dans 
lequel un sel de lithium ionise est dissout et une electrode positive apte a 
incorporer I'espece non ionisee correspondant audit cation lithium, 
caracterise en ce que I'electrolyte polymerique tout solide comprend un ou 
plusieurs polymeres fluores et que le ratio massique : materiau 
1 0 macromoleculaire/polymere(s) fluore(s) est compris entre 6 et 700. 

2. Generateur electrochimique tout solide selon la revendication 
1, caracterise en ce que I'electrolyte polymerique alcalin tout solide 
comprend 0,1 a 10 % en masse de polymere(s) fluore(s). 

3. Generateur electrochimique tout solide selon la revendication 
15 1, caracterise en ce que I'electrolyte polymerique alcalin tout solide 

comprend 0,5 a 5 % en masse de polymere(s) fluore(s). 

4. Generateur electrochimique tout solide selon Tune des 
revendications 1 a 3, caracterise par le fait que le polymere fluore est choisi 
dans le groupe comprenant les polymeres suivants PVDF, PHFP, PCTFE, 

20 PTFE, PVF 2 , PVF. 

5. Generateur electrochimique tout solide selon Tune des 
revendications 1 a 4, caracterise par le fait que ('electrode positive est en 
un materiau composite, de la matiere active, d'un compose inerte a 
conduction electronique favorisant le transfert des charges electriques vers 

25 un collecteur, tel que le graphite ou le notr d'acethylene, et de Telectrolyte 
polymerique. 

6. Generateur electrochimique tout solide selon Tune des 
revendications 1 a 5, caracterise par le fait que Telectrode positive est 
constitute d'un compose mixte ou compose intercalaire comprenant des 

30 composes ou sels d'un metal de transition alcalin possedant une forte 
activrte electronique a regard des metaux alcalins et susceptibles d'imposer 
a ceux-ci, lorsqu'ils sont a I'etat ionise, un potentiel chimique faible vis-a-vis 
de celui qu'ils presentent lorsqu'ils se trouvent a I'etat metallique. 
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7. Generateur electrochimique tout solide selon I'une des 
revendications 1 a 6. caracterise en ce que I'electrode positive est une 
electrode composite comprenant du carbone, une matiere active a base 
d'un metal de transition et une matrice d'un electrolyte polymerique. 
5 8. Generateur electrochimique tout solide selon I'une des 

revendications 5 ou 7, caracterise en ce que la matiere active est choisie 
dans le groupe constitue par les oxydes de vanadium, de manganese, de 
nickel, de cobalt ou un melange de ces matieres actives. 

9. Generateur electrochimique tout solide selon I'une des 
10 revendications 1 a 8. caracterise en ce que I'electrode positive a une 

epaisseur comprise entre 10 et 150 um et une proportion de matiere active 
comprise entre 20 et 80 % en masse. 

10. Generateur electrochimique tout solide selon I'une des 
revendications 1 a 9, caracterise en ce que I'electrode positive a une 

15 epaisseur comprise entre 10 et 100 um et une proportion de matiere active 
comprise entre 25 et 65 % en masse. 

11. Generateur electrochimique tout solide selon I'une des 
revendications 1 a 10, caracterise en ce que le materiau macromoleculaire 
de I'electrolyte polymerique tout solide est un polyether a base de polyoxyde 

20 d'ethylene ou de propylene, ou d'oxyalkylenes. 

12. Generateur electrochimique tout solide selon I'une des 
revendications 1 a 11, caracterise en ce que I'electrode negative est une 
electrode de lithium. 

13. Generateur electrochimique tout solide selon Tune des 
25 revendications 1 a 12, caracterise en ce que I'electrolyte polymerique 

comprend de la magnesie, de preference 5 a 30 % en masse, tres 
avantageusement entre 8 et 25% en masse. 

14. Generateur electrochimique tout solide selon I'une des 
revendications 1 a 13, caracterise en ce que le materiau macromoleculaire 

30 de I'electrolyte polymerique tout solide est forme par extrusion ou par co- 
extrusion avec les films d'electrodes. 
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15. Generateur electrochimique tout solide selon Tune des 
revendications 1a 14, caracterise par le fait que I'electrolyte polymerique 
comprend un compose antioxydant. 

16. Generateur electrochimique tout solide selon la revendication 
5 15, caracterise par le fait que la proportion de compose antioxydant est 

comprise entre 0,5 et 3% par rapport a la masse de polymere, 

17. Generateur electrochimique tout solide selon Tune des 
revendications 15 ou 16, caracterise par le fait que Toxydant est choisi dans 
le groupe comprenant les derives de quinone ou d'hydroquinone, les 

10 antioxydants phenoliques. 

18. Electrolyte polymerique tout solide forme d'un materiau 
moleculaire dans lequel un sel de lithium ionise est dissout, et comprenant 
un ou plusieurs polymeres fluores, tel que defini aux revendications 1 a 17 
utile, notamment, pour la realisation de generateurs electrochimiques tout 

15 solide selon Tune des revendications 1 a 17, dans lequel le ratio massique 
materiau macromoleculaire/polymere(s) fluore(s) est compris entre 6 et 700. 
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